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AB Nonwarping wood composites are prepd. by coating a water-contg. 

( .gtoreq. 2 0%) lamina with an adhesive comprising a l-Lg . binphena LA-type 
— epoxy^ res in, , a hydrophilic epoxy resin, and a poly ami de or 
modified polyamide cro sslinking agent , laminating several such 
TO nlsfiMtfiafi laminas, curing at .gtoreq . 25 . degree . so that the water content becomes 
J p vy$FJ$r~ .ltoreq.15%, and pressing. Thus, a water-contg. (30 -50%) lamina was 
*7fi I &0OXY coated with an a dhesive comprising a bi splr en crr a- type epoxy resin, (epoxy 
/U J' \ J equiv. 190) (70), glycerol triglvcidvl ether TTT2~36-02-7 j 30, a 7 ~ 
dimer acid- type polyamide (a mine equiv\ 95) (56} and an 
inorg. powder 20^parts . hive such laminas were heated, pressed at 10 
kg/cm2, and heated at 4 0. degree, so that the water content became 
.ltoreq.12% to give a material with no change in size, adhesive strength 
125 kg/cm2, wood breakage 8 0%, and 3.5% peeling in a boiling water 
friction test. 

ST epoxy resin adhesive wood lamination; polyamide cured epoxy 

resin; warping prevention wood lamination 
IT Epoxy resins, uses and miscellaneous 

RL: TEM (Technical or engineered material use) ; USES (Uses) 
(adhesives, with dimer acid- type polyamides, for wood 
lamination without warping) 
IT Adhesives 

(epoxy resin-polyamide, for lamination of moist wood without 
warping) 
IT Wood 

(lamination of, warping prevention in) 
IT Lamination 

(of wood, without warping, epoxy resin-polyamide adhesives 
for) 

IT Polyamides, uses and miscellaneous 

RL: MOA (Modifier or additive use) ; USES (Uses) 

(dimer acid-based, crosslinking agents, for bisphenol A-type epoxy 
resin adhesives, for prevention of warping during wood lamination) 
IT 122-60-1 13236-02-7 27043-36-3 
RL: USES (Uses) 

(adhesives contg. , for lamination of moist wood without warping) 
IT 25068-38-6 

RL: TEM (Technical or engineered material use) ; USES (Uses) 
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